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La presente invention est relative k la 
fabrication cTun liant hydraulique pour con- 
structions au-dessus et au-dessous du sol, 
liant qui, en raison de sa haute resistance 
h initiale a la traction, convient particuliere- 
ment pour retablissement de constructions 
monolithes en mortier et en beton, pouvant 
etre soumises k des trepidations, telles en 
particulier que des revetements de routes. 

1 o On sait que Ton peut f abriquer et ame- 
liorer los mortiers hydrauliques en ajoutant 
a des chaux ou des ciments, ou en broyant 
avec eux, des additions latentes au point de 
vue hydraulique telles que ie trass, les ma- 

1 5 tieres siliceuses, la poudre de verre, la terre 
de santorine, le laitier de haut foumeau, 
i argiie cuite, etc. La fabrication et 1'ame- 
iioration des liants hydrauliques par les 
additions indiquees ei-dessus ne satisfont 

9 o pas k ton tes les conditions. 

On sait, en outre, que les matieres d'addi- 
tions latentes au point de vue hydraulique 
ont toujours une teneur tres eievee en acide 
silicique (facteur hydraulique) qui les rend 

3 5 capabies de transformer la chaux aerienne 
en chaux hydraulique ou de rendre egale- 
ment hydraulique Thydrate de chaux qui 
dcvient libre lore de la prise du ciment et qui 
diminuo la resistance. La caracteristique de 

3 c la presente invention consiste en ce que le 
produit r^siduel de la fabrication d'alumine 



et d'aluminium considere corame non utili- 
sable, tel que la natrolite rouge ou blanche, 
est utilise pour fabriquer un liant hydrau- 
lique d'un genre particulier. Comrae utili- 35 
sation de ce produit, on peut envisager la 
fabrication de mortiers et de batons pour 
constructions au-dessus et au-dessous du sol 
Quoique la natrolite ait une teneur relative- 
ment faible en acide silicique (facteur hy- & 0 
draulique) on a. constate, par opposition aux 
schlamms rouges qui sont un produit resi- 
duel de la meme industrie, que du fait de la 
teneur eievee en autres matieres (oxyde 
d'aluminium et oxyde de fer) ii so produit ft 5 
une reaction extremement vivc entre les 
deux constituants : chaux et natrolite 
aqueuse, produite artificiellement, reaction 
qui repose sur le fait que la chaux contenue 
dans le silicate d'alumine alcalin aqueux 5o 
produit artificieilement (natrolite) conduit 
a une combinaison intime de la meme facon 
que la chaux dans la substance a base de 
trass, k forte teneur en acide silicique. En 
outre, la teneur en soude semble inSuencer 55 
favorablement 1'operation de liaison et de 
prise car la poudre d'argile brulee contenant 
du fer, qui a egalement une teneur eievee en 
oxydes d'aluminium et de fer (facteurs 
hydrauliques) ne possede pas de propriete 60 
latente au point de vue hydraulique. Grace 
a un melange intime avec le produit a base 
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de natrolite a utifcser conformement a Fin- 
. venlion, on peut donner anx chaux ae- 
riennes des proprietes hydrauliques excel- 
lentes et aux chaux Inrdrauliques une msls- 
5 tance initiale eievee et une resistance a la 
traction tout particuiierement eievee, ce qui 
n'etait pas possible jusqiriei. 

En outre de ia resistance initiale eievee 
du Uant sdon Indention, cette dernieTe a 
10 v** propriete tout particuiierement impor- 
tante qui consiste en un rapport tres favo- 
rable des resistances a la traction et a la 
compression. Dans ie cas des liants habi- 
tuels, ce rapport est de 1 :10 jusqnit 1 ^0, 
10 tandis quavec ie nouveau iiant qui pent 
etre obtenu en ajoutant de la natrolite par 
broyage. on obtient un rapport entre ia 
resistance a la traction et la resistance 
a ia compression qui atteint 1 : 4 jusqu'a 
1:5. 

Ces rapports des valeurs de la resistance 
montrent a l'honime du metier que des 
mortiers et des batons obtenns de cette 
facon presentent une tendance au retrait 
extraordinairement faible, ce qui, pbur 
beaucoup duplications du mortier, par 
exemple la construction des routes, a et6 
cherche depuis longtemps. 

De meme, on voit d'apres ce rapport 
*o extraordinairement favorable entre la trac- 
tion *t la compression, que ces mortiers font 
prise sous forme de gel, de sorte qu'ils res- 
tent insensibles aux trepidations ou autres 
^ perturbations pendant 1'opexation de prise, 
^ tandis que les mortiers uniquement a ia 
chaux et au ciment et le beton font prise de 
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facon crystalline, et de ce fait, se deteriorent 
sous 1'action des trepidations qui les rendent 
inelastiques et cassants. ' 

La composition de la natrolite donne la ho 
valeur moyenne de la substance seche : 
Perte au f eu, 10,0%; 
SiO* 27,0%; 
Ti02 0,8%; 
Fe^CH 10,0%; 
A1203, 29,5%; 
CaO, 3,5%; 
Na*0, 17,0%; 
SOSfa* 2,5%. 

L 'invention est d'une importance econo- 
inique considerable du fait que Ton peut 
fabriquer, en partant du residu natrolite de 
la fabrication de lalumine, un iiant hvdrau- 
lique bon marehe% qui 4onne aux mortiers 
et aux betons une resistance initiale eievee, 55 
qui ne leur fait plus f aire prise de f aeon cris- 
talline, mais en forme de gel, et qui leur 
donne un rapport extraordinairement favo- 
rable entre la resistance a ia traction et la 
resistance h ia compression, de sorte qu'il 60 
n'y a plus tendance au Tetrait. 

Exempts i. — Be nombreux essais. 
qui ont ete faits par 1'inyenteur au labora- 
toire d'essais de materiaux de STeuwied 
(Rhin) de Tlnstitut de recherches pour les 65 
materiaux de construction voicaniques. 
ont donne les resultats suivants : 

Exempie 2a.— De la chaux de ciment de 
ia firme «Burania» sans addition, atteiguit 
les resistances suivantes : proportion de 70 
melange 1 s 3 avec du sable normal de 
Ferienwald. 
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kj£sum£. 

Liant hydraulique caracterise par le 
fait que Ton melange iutimement de la 
natrolite, dechet eonsidere jusqu'ici comme 
B inutilisable, du residu de bauxite de la fa- 
brication de Talumine, avec des liants non 
hydrauliques on hydrauliques tels que des 
chanx on des ciments. 

Oe liant pent encore etre caracterise 
1 o par lea points suivants, ensemble ou sepa- 
rement : 

1 ° La natrolite est m6iangee intimement 
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avcc un melange de liants non hydrau- 
liques (chaux aerienne) et hydjauliques ; 

2° La natrolite est meJangee intiinenicnt 
avec differents liants hydrauliques tels que 
de la chaux hydraulique et le cimcnt; 

3° La faculte d'hydratation est aug- 
mented par addition d'un catalyseur tel 
que, par exempie, le gypsc. 

Gcorg WJELANk 

I'jr proruni tun : 
ISramius, Simu.vnmt el IllMJ. 
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